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Titel: 



Verfahren zur Herstellung einer 
beachichteten Gipabauplatte 



Beachreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer be- 
schichteten Gipabauplatte, bei welchem eine Miachung aua Gipa, 
Waaaer und Fasern hergeatellt, dieae Mlachung zu einer Platte 
geformt und mindestena einer der Hauptflachen der Platte eine 
Beachichtung zugeftthrt und daa Ganze dann duroh. Pormwalaen bzw. 
Bandfb'rderer geaohiolct wird, wobei die Beachiohtung aioh bei 
der Zufuhr in einem gipafreien, trookenen Zustand und di» die 
Platte bildende Misohung sioh in einem pastbaen, wttsgrig aufge- 
aohlammten Zustand befindet, nach Patent anmeldung P 20 08 744.9. 

Das in der alteren Patentanmeldung rorgesohlagen* Verfahren 
laflt aich auf denjenigen Bands traflen durohftthren, die auoh der 
Gipskartonplattenfertigung dienen. Dabei iat ein Verschmutzen 
der Formwalzen bzw. Bandfbrderer insoweit vermieden, als nur 
derjenige Gipsbrei zur Verachmutzung ftthren kann, der duroh 
die aua Glaofaaervliea beatehende Beachichtung hindurohtritt . 
Die .'semafi dem vorgeschlagenen Verfahren hergeatellten Gipabau- 
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platten alnd mit besonderem Vorteil als Schalputzplatten an- 
wendbar. Da die Pehler der bisher bekannten Schalputzplatten 
vorzugeweise an der Sichtseite auftreten, kann auch eine Gips- 
bauplatte Verwendung flnden, die auf der Sichtseite mit Glas- 
f aserbeschichtung, auf der RUckseite, zum Beton hin, aber mit 
Karton ummantelt 1st. 

Bei dem alteren Vorschlag wird als Glasf aserbeschlchtung Glas- 
faservlies verwendet. Das Vlies laBt vorteilhaf terweise keinen 
Oder nur wenig Gips durchdringen, der eine Verschmutzung der 
Bandfbrderer bzw. Formwalzen verursacht. Glasf aservliesumiaantel- 
te Gipsbauplatten weisen jedoch teilweise relativ geringe Bruoh- 
festigkeiten auf. 

Die Erfindung sieht nun vor, dafl als Glasf aserbeschlchtung ein 
Glasseidengelege verwendet wird, welches der die Platte bilden- 
den Mlachung zugeftihrt wird. 

Glasseidengelege slnd bekannt. Eine mit Glasseidengelege ka- 
schierte Gipabauplatte hat den Vorteil hBherer Bruchf estigkeit, 
die von der Maachenweite und der Starke der Glaeseidenf aser ab- 
hangig 1st. Diese wird durch die metriso&e Zahl oder Nummtr 
auagedrUckt, d,l^. der Iflnge in Metern, die 1g Pasern wiegt. Die 
habere Bruchf eaijigkeit der mit Glasseidengelege kasohierten 
Gipdbauplatten soil an einigen Beispielen veransohaulioht wer- 
den. Die mit Karton und Glasfaservlies ummantelten Gipsbauplat- 
ten zeigten Bruchlasten zwischen 70 und 95 kp. Dagegen erbrach- 
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te eine mit Karton und einem Glasseidengelege - Maschenzahl 
6/6 pro cm, metrische Hummer 30 m/g - kaschierte Gipsbauplatte 
Bruchlasten von 110 kp. Noch hBhere Bruchlasten, namlich 120 kp, 
zeigten Gipsbauplatten, die auf der einen Seite mit Karton ka- 
schiert waren, auf der anderen Seite mit einem Verbund aus 
Glasfaservliee und einem Glasseidengelege der Maschenzahl 2/2 
und der metrischen Hummer 15 m/g. Me Bruchlasten vurden gemafi 
der fur Gipskartonplatten gUltigen Form DIN 18180 fur die 
Vlies- bzw. Gelegeseite bestimmt. Eine einseitig auf der Ober- 
seite mit Glasseidengelege beschichtete Gipsbauplatte, bei der 
die Unterseite mit Karton kaschiert ist, erfiillt die Erforder- 
nisse, die an eine Schalputzplatte gestellt werden. 

Bei der Pertigung der erf indungsgemaflen Gipsbauplatte wird ein 
Glasseidengelege verwendet, das mit vorzugsweise abziehbarem 
Karton, abziehbarer Polie oder abziehbarem impragniertem Papier 
beschichtet ist. Diese Beschichtung verhindert das Durchdringen 
von Gips bei der Herstellung. 

Als besonders zweckmaBig erwies sich bei der Pertigung ein Ver- 
bund von Glasseidengelege und Glasf aservlies , da das Vlies 
glelchfalls ein Durchdringen von Gips verhindert. Bas Gelege 
kann mit dem Vlies durch Kleber verbunden sein. Ber Vliesgele- 
geverbund wird dem die Platte bildenden Gips so zugeftthrt, da<3 
das Gelege in den Gips eingebettet wird. 



Bie Zeichnung erlautert die Erfindung . Es zeigt 
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Pig. 1 ein StUck Glasseidengelege und 

Pig. 2 einen Schnitt durch eine erf indungsgemafie Gipsbauplatte . 

Ein Glasseidengelege besitzt grundsatzlich einen Aufbau, wie 
in Pig. 1 gezeigt. Es wird mit einer Maschendichte zwis.chen 
vorzugsweise 0,5/cm und ca. 10/om fUr die Herstellung von Gips- 
bauplatten verwendet. Es ist hierbei gleichgultig, ob die Ma- 
schenzahl in L^ngs- und Querrichtung gleich oder ungleich ist, 
'd.h. ob die durch die Giasseidenfasern begrenzten Flachen. etw.a 
quadratisch oder etwa rechteckig sind . 

Eine glasf aserbeschichtete Gipsbauplatte gem&B Pig. 2 besitzt 
einen Kern 1, der aus einer pastosen, wassrig aufgeschlammten 
Mischung von Glps, Wasser und Pasern ausgeh&rtet ist. An der 
einen Hauptfl&che des Kernes 1 ist mit dem Kern eine Schicht 2 
innig verbunden, die aus Glasfaservlies , Glasseidengelege oder 
vorzugsweise Karton besteht. 

An der anderen Hauptfiache des Kernes 1 ist mit dem Kern 1 ein 
Glasseidengelege 3 innig verbunden. Das Glasseidengelege 3 kann 
mit einer Schicht 4 kaschiert sein, die aus Glasfaservlies, 
Karton, Folie oder beschichtetem Papier besteht. Dabei kann die- 
se Schicht 4 abziehbar sein.- 



209824/0788 

•> ..' •. 



_ >i _ 



I I | 

I i 

• * I 

• I 

- 5 - 2049603 " 

Patentansprtiche 



Verfahren zur Herstellung einer beschichteten Gipsbauplatte , 
bei welchem eine Mischung aus Gips, Wasser und Fasern herge- 
stellt, diese Mischung zu einer Platte geformt und mindestens 
einer der Hauptflachen der Platte die Beschichtung zugefiihrt 
und das Ganze dann duxch Formwalzen bzw. Bandforderer ge- 
schickt wird, wobei die Beschichtung sich bei der Zufuhr in 
einem gipsfreien, trockenen Zustand und die die Platte bil~ 
dende Mischung sich in einem pastbsen, wassrig auf geschlamm- 
ten Zustand befindet, nach Patent anmeldung P 20 08 744 .9$ 
dadurch gekennzelchnet , daB als Beschichtung ein Glaaseiden- 
gelege verwendet wird, welches der die Platte bildenden Mi- 
schung zugefUhrt wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeiohne* , dafl al9 

■ 

Beschichtung ein Verbund von Glasseidengelege und GlaafaM*- 
vlies verwendet wird, welche der die Platte bildende Mi- 
schung zugefUhrt werden. 

Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeiohnet , dafl daa 
Glasseidengelege mit Karton, Polie oder impragniertem Papier 
beschichtet ist, welche jeweils gegebenenf alls abaiahbar Bind, 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, daduroh 
gekennzeichnet , dafl das Glasseidengelege eint Maaahendiohta 
von 0 ,5cm bis ca. 10/cm aufweist. 
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Anwendung der gemaB dem Verfahren nach Arxspruch 1 , 2 oder 3 
hergestellten Gipsbauplatte als Schalputzplatte. 
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